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(54) Title: PROCESS FOR PROVIDING FIBRES OR NONWOVENS WITH A HYDROPHILIC COATING 

(54) Bezeichming: VERFAHREN ZUR HYDROPHILEN AUSROSTUNG VON FASERN ODER VLIESSTOFFEN 

(57) Abstract 

The invention concerns a process for providing fibres that contain exclusively or predominantly polyolcfins or polyesters or nonwovens 
that predominantly contain such fibres with a hydrophilic coating, the fibres or nonwovens being treated with an aqueous dispersion of a 
preparation which contains between 75 and 100 wL % of a glycerol monocsler and a G5-C14 fatty acid, relative to die total weight of the 
preparation, and optionally up to 25 wt. %, relative to the total weight of the preparation, of alkylgyclosides of formula RO(G)*, in which 
R designates a primary straight-chain or methyl-branched aliphatic group with between 8 and 22 carbon atoms and G stands for a glycoside 
unit with 5 or 6 carbon atoms and x is a number between 1 and 10. Treated nonwovens of this type, even when stressed repeatedly, display 
"liquid strike through** times of less than 10 seconds, measured according to ED ANA test method 150.0-8. 

(57) Zusammenfassung 

Beschrieben wild ein Verfahren air hydrophilen AusrOstung von Fasem, die ausschliefilich oder Qberwiegend Polyolefine Oder 
Polyester en thai ten oder Vliesstoffen, die Qberwiegend solche Fasem enthalten, wobei die Fasem oder VliesstofFe mit einer waBrigen 
Dispersion einer Preparation, die zwischen 75 und 100 Gew.-% eines Monoester aus Glycerin und einer Cs bis Cu-Fettsaure, bezogen auf 
das Gesamtgewicht der Preparation, und gegebenenfalls bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Praparation, an Alkylglykosiden 
der Forme! RO(G)* in der R eincn primaren geradkettigen oder methylverzweigten aliphatischen Rest mit 8 bis 22 C-Atomen bedeutet und 
G filr cine Glykosideinheit mit 5 oder 6 C-Atomen steht und x cine Zahl zwischen 1 und 10 bedeutet, enthalt, behandelt werden. Derartig 
behandelte VI i ess toff c weisen auch bei mehrmaliger Beanspruchung noch liquid strike through M -Zeiten, gemessen nach der feDANA 
Testmethode 150.0-8, von wentger als 10 Sekunden auf. 
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Verfahren zur hvdrophilen Ausriistung von Fasern oder Vliesstoffen 

Die vorliegende Anmeldung betriffl ein Verfahren zur hydrophilen Ausriistung von Fasern, 
die ausschliefiiich oder iiberwiegend Polyolefine oder Polyester enthalten oder Vliesstoffe, 
die iiberwiegend solche Fasern enthalten sowie Fasern oder Vliesstoffe, die nach diesem 
Verfahren hydrophil ausgeriistet werden. 

> 

Bei der Herstellung von Hygieneartikeln, wie Windeln oder Damenbinden, werden 
absorbierende Materialien verwendet, um wSBrige Flussigkeiten aufeunehmen. Um den 
direkten Kontakt mit dera absorbierenden Material beim Tragen zu verhindern und den 
Tragekomfort zu erhdhen, wird dieses Material mit einem dunnen, wasserdurchlassigen 
Vliesstoff umhiillt. Derartige VliesstoflFe werden liblicherwdse aus synthetischen Fasern, 
wie Polyolefin- oder Polyesterfasern hergestellt, da diese Fasern preiswert zu produzieren 
sind, gute mechanische Eigenschaften aufweisen und im Fall von Polyolefin thermisch 
verfestigbar sind. Allerdings eignen sich unbehandelte Polyolefin- oder Polyesterfasern fur 
diesen Einsatzzweck nicht, da sie aufgrund ihrer hydrophoben Oberflache keine 
ausreichende Durchlassigkeit fur waflrige Flussigkeiten aufweisen. Zu diesem Zweck muD 
die Faseroberflache durch eine entsprechende Preparation hydrophil ausgeriistet werden. 
Gewiinscht ist weiterhin, daB die hydrophile Ausriistung der Faser moglichst lange erhalten 
bleibt, ohne daB die Wasserdurchlassigkeit des Vliesstofifs verringert wird. Werden derartige 
Vliesstoffe beispielsweise in Windeln verarbeitet, konnen diese mehrfech beanspmcht 
werden, ohne undicht zu werden. Auf diese Weise wird die Tragezeit der Windeln erhoht 
und der durch verbrauchte Windeln verursachte Abfall verringert. 

Die US 5,045,387 beschreibt beispielsweise dn Mittel zur hydrophilen Ausriistung von 
Polyolefinfasern, welches eine Nfischung aus einem alkoxyliertem Ricinolsaurederivat, 
einem hydrierten Ricinolsfiurederivat, einer C I8 -Fettsaure und einem polyalkoxylierten 
Polymethylsiloxan enthait. Die EP 372 890 Bl offenbart Fasern, die Polyolefine oder 
Polyester umfassen und mit einem Mittel, welches ein Fettsaurediethanolamid, ein 
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polyethermodifiziertes Silicon, einen Sorbitan-FettsSureester und ein Metallsalz eines 
Alkykulfonats enthalten, behandelt wurden. Der Nachteil derartiger- Praparationen ist vor 
allem in ihrem hohen Preis zu sehen. Weiterbin kdnnen Fasern, die mitderartigen Mittel 
ausgerQstet werden, ein schlechteres Verhalten bei der Vliesherstelhing, insbesondere beim 
Thermobondieren zeigen, was zu einer verringerten VUesfestigkeit fuhrt. Aus der EP 395 
099 A2 sind absorbierende Materialien, insbesondere Tampons aus Rayon- oder 
Polyesterfasern bekannt, die mit Glycerinmonolaurat als bakteriostatischer, toxinhemmender 
komponente ausgerustet sind. Eine Hydrophilierung der Fasermaterialien wird nicht 
beschrieben. Die DE 33 09 530 Cl beschreibt hygienische Absorptionsvorlagen, wie 
Windeln oder Tampons, die mit einer flussigkeitsdurchlassigen Abdeckfolie versehen sind, 
welche mit einer Mischung aus Triglyceriden und/oder Partialgtyceriden der Kokosfettsaure 
mit 8 bis 18 C-Atomen als pflegender Komponente impragniert ist. Bei Windeln, die eine 
flussigkeitsdurcMassige Abdeckfolie nach der Lehre der DE-Schrift aufweisen, erhoht sich 
aber die Ansaugzeit fur eine wasserige Natriumchloridlosung bei 20 °C urn 50 %. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, ein verbessertes Verfahren 
bereitzustellen, mit dem Polyolefin- oder Polyester enthaltende Fasern oder Vliesstoffe, die 
solche Fasern enthalten, hydrophil ausgerQstet werden kdnnen, wobei die hydrophile 
Ausriistung auch nach mehrmaliger Benetzung erhalten bieiben soli. 

Es wurde nun gefunden, dafl diese Anforderungen dureh ein Verfahren erfullt werden, bei 
dem man die Fasern oder Vliesstoffe mit einer Praparation behandelt, die Monoester aus 
Glycerin und bestimxnten Fettsauren enthalt. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur hydrophUen Ausriistung von Fasern 
die ausschlieBlich oder uberwiegend Polyolefine oder Polyester enthalten oder Vliesstoffen, 
die uberwiegend solche Fasern enthalten, wobei die Fasern oder Vliesstoffe mit einer 
waBrigen Dispersion einer Praparation behandelt werden, die 75 bis 100 Gew.-%, bezogen 
auf das Gewicht der Praparation, mindestens eines Monoesters aus Glycerin und einer 
Fettsaure mit 6 bis 14 Kohlenstoffatomen und gegebenenfalls bis zu 25 Gew.-% mindestens 
eines Alkylglykosids mit der allgemeinen Formel RO(G)» in der R einen pnmaren 
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geradkettigen oder methylverzweigten aliphatischen Rest mit 8 bis 22 C-Atomen bedeutet 
und G fur eine Glykosideinheit mit 5 oder 6 C-Atomen steht und x eine Zah! zwischen 1 und 
10 bedeutet, enthSit. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich fur Fasern, die ausschlieBlich oder 
uberwiegend, das heifit zu mehr als 50 Gew.-%, Polyolefine oder Polyester enthalten und 
fur Vliesstoffe, die uberwiegend solche Fasern enthalten, wobei Fasern, die ausschlieBlich 
Polyolefine oder Polyester enthalten, bevorzugt sind. Besonders geeignet sind Vliesstoffe, 
die zu 100 Gew.-% aus Polyolefin- oder Polyesterfasern bestehen. Polyolefinfasem gehdren 
zu den am haufigsten zur Herstellung von Vliesen eingesetzten Fasern. Beispiel fiir 
geeignete Polyolefine sind Polypropyien, Polyethylen oder Copolymere aus Ethylen oder 
Propylen mit Butadien. Weiterhin werden auch Polyesterfasern, hauptsachlich 
Polyethylenterephthalatfasern, verwendet. Es konnen neben den genannten Fasertypen auch 
andere zu Herstellung von Vliesen geeigneten synthetischen Fasern verwendet werden, 
beispielsweise Fasern aus Nylon®. Insbesondere geeignet sind auch Fasern, die aus zwei 
oder mehr Komponenten bestehen, beispielsweise Polyester-Copolyesterfasern oder. 
Polypropylen-Polyethylenfasern. 

Die im erfindungsgemaBen Verfahren verwendeten VliesstoflFe konnen nach alien im Stand 
der Technik bekannten Verfahren der Vliesherstellung, wie sie beispielsweise in Ullmann's 
Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. A 17, VCH Weinheira 1994, Seiten 572 - 581, 
beschrieben werden, hergestellt werden. Bevorzugt sind dabei Vliese, die entweder nach 
dem sogenannte „dry laid"- oder dem Spinnviies- oder spunbond- Verfahren hergestellt 
wurden. Das „dry laid"- Verfahren geht von Stapelfasern aus, die Qblicherweise durch 
Kardieren in Einzel fasern getrennt und anschlieBend unter Einsatz eines aerodynamischen 
oder hydrodynamischen Verfahrens zum unverfestigten VliesstofF zusammengelegt werden. 
Dieser wird dann beispielsweise durch eine thermische Behandlung zum fertigen Vlies* 
verbunden (das sogenannte „thennobonding"). Dabei werden die synthetischen Fasern 
entweder soweit erwannt, daB deren Oberflache schmilzt und die Einzelfasern an den 
Kontakstelien miteinander verbunden werden, oder die Fasern werden mit einem Additiv 
uberzogen, welches bei der Wannebehandlung schmilzt und so die einzelnen Fasern 
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miteinander verbindet. Durch Abkuhlung wird die Verbindung fixiert. Neben diesem 
Verfahren sind naturlich auch alle anderen Verfahren geeignet, die im Stand der Technik 
zum Verbinden von VliesstoflFen eingesetzt werden. 

Die Spinnvliesbildung geht dagegen von einzelnen Filamenten aus, die nach dem 
Schmelzspinnverfahren aus extrudierten Polymeren gebildet werden, welche unter hohem 
Dmck durch Spinndusen gedruckt werden. Die aus den Spinndttsen austretenden Filamente 
werden gebundelt, gestreckt und zu einem Vlies abgelegt, welches ublicherweise durch 
„thermobonding" verfestigt wird. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich insbesondere fur Vliesstoffe, die nach dem 
Spinnvlies-oder dem „dry laid"-Verfahren hergestellt werden. 

Die Fasern oder Vliesstbffe werden im erfindungsgemaflen Verfahren mit einer Preparation, 
die mindestens einen Monoester aus Glycerin und einer C^u-Fettsaure enthSlt, oder einer 
Mischung, bestehend aus mindestens einem Monoester aus Glycerin und einer CW 
Fettsaure sowie mindestens einem Alkyglykosid, ausgeriistet. Die Praparation wird nach 
dem erfindungsgemaflen Verfahren in Form einer waBrigen Dispersion, die vorzugsweise 
zwischen 5 und 30 Gew.-% der Praparation, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Dispersion, enthalt, auf den unbehandeiten Vliesstoff aufgebracht. Dazu konnen alle in der 
Textiltechnik iiblichen Methoden und Maschinen, beispielsweise ein Foulard, eingesetzt 
werden. Der Vliesstoff wird zunSchst in einem Bad mit der waBrigen Dispersion in 
Verbindung gebracht und der so behandelte Vliesstoff zwischen zwei Rollen gefuhrt, wobei 
das Wasser durch den Druck der Rollen abgepreBt wird. Das erfindungsgemaBe Verfahren 
wird vorzugsweise so gestaltet, daB die Fasern oder Vliesstoffe eine Auflage der 
Praparation in Mengen von 0,3 bis 2,0 Gew-%, bezogen auf das Faser- oder 
VHesstoffgewicht, erhalten. 

Die im erfindungsgemaflen Verfahren eingesetzte Praparation enthalt mindestens einen 
Monoester aus Glycerin und einer C^w-Fettsaure. Der Anteil des Monoglycerids liegt bei 
mindestens 75 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Praparation. Die 
Fettsaureglyceride sollten dabei von moglichst hoher Reinheit sein, das heifit der Anteil an 
Di- oder Triestern aus Glycerin und Fettsaure sollte mdglichst niedrig Iiegen. Es konnen 
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auch Mischungen verschiedener Monoglyceride verwendet werden. Geeignete Fettsauren 
sind beispielsweise die Capron-, Capryl- Caprin-, Laurin- und die Myristinsaure. Ein 
bevorzugt verwendeter Ester ist der Monoester aus Glycerin und Laurinsaure, das 
Glycerinmonplaurat. 

Als weitere Komponente kann die im erfindungsgemSBen Verfahren verwendete 
Preparation Alkylglykoside der aUgemeinen Formel RO(G) x in Mengen zwischen 5 und 25 
Gew.-°/o, bezogen auf das Gesamtgewicht der Praparation enthalten, wobei in der Formel R 
fiir einen primaren geradkettigen oder methylverzweigten, insbesondere in 2-Stellung 
methylverzweigten aliphatischen Rest mit 8 bis 22, vorzugsweise 12 bis 18 C-Atomen steht 
und G das Symbol ist, das fur eine Glykosideinheit mit 5 oder 6 C-Atomen, vorzugsweise 
fiir Glucose, steht. Der Oligomerisierungsgrad x, der die Verteilung von Monoglykosiden 
und Oligoglykosiden angibt, ist eine beliebige Zahl zwischen 1 und 10; vorzugsweise liegt x 
bei 1,2 bis 1,4. Besonders bevorzugt ist es, Praparationen zu verwenden, die Alkylglykoside 
in Mengen zwischen 5 und 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Preparation, 
enthalten. 

Neben den oben beschriebenen Verbindungen, konnen noch weitere in der Textiltechnik 
bekannten Stoffe eingesetzt werden, beispielsweise Antistatika oder Gleitmittel. Diese 
werden ublichenveise in Mengen bis hochstens 20 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Praparation, eingesetzt, 

Es kann auch vorteilhaft sein das erfindungsgemaBen Verfahren so zu gestalten, dafl der 
VliesstofFmit einer Praparation behandelt wird, die zusatzlich zu den bereits beschriebenen 
Komponenten auch quaternare Esteraminverbindungen der Formel (I) 

(CH 2 ) n -R 2 
, I + 

R 3 -N-(CH 2 ) n -0-COR l X" 0) 

i 

(CH 2 ) W -R 2 

wobei COR 1 fiir einen aliphatischen Acylrest mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen mit 0, 1, 2 
oder 3 Doppelbindungen steht und R 2 gleich H oder OH sowie R ? ein Alkyirest mit 12 bis 
22 Kohlenstoffatomen oder vorzugsweise ein Rest (CH 2 )„-0-COR' bedeutet, wobei n den 



Printed from Mimosa 09/27/2001 11:32:47 page -7- 



WO 98/03716 



PCT/EP97/03783 



-6- 

Wert 1, 2 oder 3 hat und X entweder ein Halogenid-, Methosulfat- , Methophosphat- oder 
Phosphation ist, in Mengen zwischen 5 und 25 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der 
Preparation, enthalt. 

In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung werden hydrophil ausgeriistete Fasem, 
die ausschlieBlich oder iibenviegend Polyolefine oder Polyester enthalten oder Vliesstoffe, 
die iibenviegend soiche Fasern enthalten, beanspmcht, die nach dem erfindungsgemaflen 
Verfahren hergestellt werden. Die Fasern oder Vliesstoffe zeigen hydrophile Eigenschaften, 
die vorzugsweise auch bei mehrmaliger Benetzung erhaken bleiben. Insbesondere weisen 
die erfindungsgemafi hergestellten Vliesstoffe „iiquid strike through w -Zeiten von weniger als 
10 Sekunden und insbesondere weniger als 5 Sekunden auf. Unter „Iiquid strike-through"- 
Zeiten werden im Rahraen dieser Anmeldung die Zeiten verstanden, die eine bestimmte 
Menge Wasser oder kunstlicher Urin benotigt, um durch das Vlies zu einer absorbierenden 
Unterschicht zu gelangen. Diese Zeit wird nach der ED ANA (europaischen Verband der 
Vliesstoffliersteller) Testmethode 150.0-84 bestimmt. Fur den Einsatz in Windeln oder 
ahnlichen Hygieneartikeln sollte die „liquid strike through"-Zeit moglichst klein sein, um 
einen schnellen Transport der Flussigkeit durch das Vlies zum absorbierenden Material zu 
gewahrleisten. Auf diese Weise bleibt die Vliesoberflache trocken und fuhrt so zu einem 
erhohten Tragekomfort. Die erfindungsgemaB hergestellten Vliesstoffe behalten diese 
gunstige Eigenschaft auch bei mehrmaiigem Gebrauch und zeichnen sich weiter dadurch 
aus, daC sie vorzugsweise bei dreimaliger, insbesondere bei fiinfinaliger, hintereinander 
durchgefuhrten Bestimmung der „liquid strike through"-Zeit nach der EDANA 
Testmethode 150.0-8, in jedem Fall eine „liquid strike through"-Zeit yon weniger als 10 
Sekunden, insbesondere von weniger als 5 Sekunden aufweisen. 
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Beispiele 

Zur Messung der Hydrophilie der unterschiedlich hergesteliten Vliesstoffe wurden die 
„strike-through"-Zeiten der Testvliese nach der ED ANA Testmethode 150.0-84 gemessen. 
Die Messungen wurden mit einem Testgerat mit Zertauftiehmer (Lister-Tester) der Fa. 
Lenzing AG durchgefiihrt. Die Testvliese (Polypropylen-spunbond-Vlies mit einem Gewicht 
von 20g/m 2 - Lutrasil® 4420, Fa. Freudenberg) wurden mit der wfiBrigen Dispersion der 
Preparation bespriiht. Anschliefiend wurden die Testvliese bei 70 °C eine Stunde lang 
getrocknet. 

Fur die eigentliche Messungen wurden 6 Lagen eines Filterpapiers (Evans-Adlard FF3 WIS 
150) unter eine Lage des praparierten Testvliesses gelegt und anschliefiend mit 5 ml 
kunstlichen Urins (1000 ml dest H 2 0, 9 g NaCl) aus dem Lister-Tester in Kontakt 
gebracht. Die Messungen wurden bei 20 °C und 65 % reiativer Luftfeuchtigkeit 
durchgefiihrt. Die Zeit, die die Flussigkeit braucht, um das Vlies zu durchdringen, wurde am 
Zeitaufhehmer in Sekunden abgelesea Um die hydrophilen Eigenschaften der Vliesstoflfe bei 
mehrmaliger Beanspruchung zu messen, wurden das Testvlies nach der ersten Messung, 
ohne getrocknet zu werden, mit einer nwien Schicht aus Filterpapier unterlegt und die 
Messung wiederholt. Zeiten von maximal 5 Sekunden bei jeweils 5 Wiederholungen wurden 
als gut bewertet. Zeiten iiber 5 Sekunden wurden nicht mehr wiedergegeben. 

Die Ergebnisse sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Angegeben sind die „strike-through"- 
Zeiten in Sekunden fur Vlies, die mit unterschiedlichen Mitteln prapariert wurden. 
Wiedergegeben sind Mittelwerte von jeweils 5 Messungen. Die Vliese wurden mit 1,0 und 
2,0 Gew.-%, bezogen auf das Vliesstoflfgewicht, mit der entsprechenden Preparation belegt. 

m 

Getestet wurden Vliesstoffe, die mit den folgenden Mischungen prapariert wurden. Die 
Angaben in Gew.-% sind bezogen auf das Gesamtgewicht der verwendeten Praparationen. 
Die jeweiligen Praparation wurde in Form einer w&Brigen Dispersion verwendet, welche 
20 Gew.-% Aktivsubstanz, bezogen auf die wafirige Dispersion, enthielt. 
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Preparation 1 - 

100 Gew.-% Glycerinmonolaurat 
Preparation 7- 

85 Gew.-% Glycerinmonolaurat 
15 Gew.-% C M4 Alkylpolyglucosid 

Praparatio^ l 

80 Gew -% Glycerinmonolaurat 
20 Gew.-% C 8 . l4 Alkylpolyglucosid 

Zum Vergleich wurde folgende Preparation venvendet: 
Preparation Vi» 

1 00 Gew.-% C 8 . u Alkylpolyglucosid 
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Tabellel 



Anzahl der Messungen 





1 
I 


2. 


J 


A 


5 


6 


Preparation 














1 

(Auflage 1,0 %) 


3,12 


3,98 


4,40* 


5,00* 






1 

(Auflage 2,0 %) 


3,10 


3,34 


3,85 


4,40 


4,14 


3,94 


2 

(Auflage 1,0%) 


2,81 


3,11 


4,07 


4,83* 






2 

(Auflage 2,0 %) 


3,02 


3,07 


3,03 


3,34 


4,35 


3,92 


3 

(Auflage 1,0 %) 


3,02 


3,02 


3,88 


4,83 






3 

(Auflage 2,0 %) 


3.05 


3,01 


2,79 


2,90 


3,39 


3,40 


VI 

(Auflage 1,0%) 


3,30 



* Mittelwert aus vier Messungen 



Man erkennt, daB ein enfindungsgemafi hergestelltes Vlies, das mit der Preparation 1 
behandelt wurde, auch bei der vierten Messung sowohl bei einer Auflage von 2,0 % ais auch 
1,0 % noch ..liquid strike through"-Zeiten von hochstens 5 Sekunden zeigt. Dieser EfFekt 
wird durch die Korabination aus Glycerinmonolaurat mit einem Alkylglucosid ebenfalls 
erzielt, wie der mit den Praparationen 2 und 3 behandelte Vliesstoff zeigt. Die Praparation 3 
zeigt dabei die beste Permanenz. Auch ein VHesstofF, der nur mit einem Alkylpolyglucosid 
behandelt wurde, wie mit der Praparation VI, zeigt eine gute Hydrophilierung. Diese 
Ausrustung bleibt aber bei mehrfacher Belastung nicht erhalten, so daB die ^liquid strike 
through"-Zeiten schon bei der folgenden Messungen deutlich langer wird. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur hydrophilen Ausriistung von Fasern, die ausschliefllich oder 
uberwiegend Polyolefine oder Polyester enthalten oder Vliesstoffe, die uberwiegend 
solche Fasera enthalten, dadurch gekennzeichnet, daB die Fasem oder Vliesstoffe mit 
einer waBrigen Dispersion einer Praparation behandelt werden, die zwischen 75 und 
100 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Praparation, mindestens eines 
Monoesters aus Glycerin und einer Fettsaure mit 6 bis 14 Kohlenstoffatoraen und 
gegebenenfalls bis zu 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Preparation, an 
AJkylglykosiden der Formel RO(G)x in der R einen primaren geradkettigen oder 
methylverzweigten aliphatischen Rest mit 8 bis 22 C-Atomen bedeutet und G fur eine 
Glykosideinheit mit 5 oder 6 C-Aiomen steht und x eine Zahl zwischen 1 und 10 
bedeutet, enthalt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Praparation 
Alkylglykoside in Mengen zwischen 5 und 20 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Praparation, enthalt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB eine wgBrige 
Dispersion eingesetzt wird, die zwischen 5 und 30 Gew.-% der Preparation, bezogen 
auf das Gewicht der Dispersion, enthalt. 

4. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Glycerinmonoester Giycerinmonolaurat eingesetzt wird. 

5. Hydrophil ausgenistete Fasem, die ausschlieBlich oder uberwiegend Polyolefine oder . 
Polyester enthalten oder Vliesstoffe, die uberwiegend solche Fasem enthalten, dadurch 
gekennzeichnet, daB diese durch ein Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 
hergestellt werden. 
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6. Fasera oder VliesstofFe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafl diese mit einer 
Auflage der Preparation in Mengen von 0,3 bis 2,0 Gew.-%, bezogen auf das Faser- 
oder Vliesstoffgewicht, ausgeriistet sind. 

7. VliesstofFe nach einem der Anspriiche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
„iiquid strike through"-Zeit des Vliesstoffes, gemessen nach der EDANA Testmethode 
1 50.0-8, kleiner als 10 Sekunden, vorzugsweise kleiner als 5 Sekunden ist. 

8. Vliesstoffe nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die 
VliesstofFe bei drei, vorzugsweise bei funf; hintereinander durchgefuhrten Messungen 
der „liquid strike through"-Zeit, gemessen nach dem EDANA Testverfahren 150.0-84, 
Werte von kleiner als 1 0 Sekunden, vorzugsweise kleiner als 5 Sekunden aufweisen. 
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